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Photographic silver halide material, useful as color negative, reversal or 
positive film, paper or dye diffusion transfer or silver dye bleach material, 
contains acylamino-sulfonylacylamino-phenol and phenylbenzofuranone 
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Abstract of DE1 9947787 

In photographic silver halide material, with a 
base and light-sensitive silver halide emulsion 
layer(s) containing an 2-acylamino-5-(2~ 
organylsulfonyl)-acylamino-phenol as cyan 
coupler, at least one layer contains a 3- 
phenylbenzofuran-2-one. In photographic 
silver halide material, with a base and light- 
sensitive silver halide emulsion layer(s) 
containing an 2-acylamino-5-(2- 
organylsulfonyl)-acylamino-phenol of formula 
(III) as cyan coupler, at least one layer 
contains a 3-phenylbenzofuran-2-one of 
formula (I) or (II). R<1> = hydrogen (H), alkyl 
or acyl; R<2>, R<3> = (cyclo)alkyl, alkenyl, 
(het)aryl, halogen, OR<4>, SR<5>, 
NR<6>R<7>, nitro (N02), cyano (CN), 
S02R<8>, COOR<9> or COR<10>; R<4>, 
R<5> R<6> = alk(en)yl, cycloalkyl or (het)aryl; 
R<6> R<7> = H, R<4>, COR<10>, COOR<9> 
or S02R<8>; R<8>, R<10> = alk(en)yl, 
cycloalkyl, (het)aryl or NR<6>R<7>; R<11>, 
R<12> = (cyclo)alkyl, (het)aryl, halogen, 
SR<5>, NR<6>R<7>, N02, CN, S02R<8>, 
COOR<9>, COR<10> or H; R<13>, R<14> = 
OR<15> or R<11>; R<15> = H, alkyl or aryl; n, 
m, o = 0-4; p = 0-3; or 2 R<2>, R<3>, R<13>, 
R<14> groups = a condensed carbo- or 
heterocyclic ring; or R<1>, R<2> or R<3> and 
R<13> or R<14> = a group bound to a 
polymer chain; R<31> = alkyl or aryl; R<32> = 
H or alk(en)yl; R<33> = alk(en)yl or (het)aryl; 
and R<34> = H, aryloxy, alkoxy, alkylthio, (het) 
arylthio or halogen. 
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(§) Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial 

© Ein farbfotografisches Silberhalogenidmaterial mit ei- 
nem Trager und wenigstens einer darauf aufgetragenen 
lichtempfindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht, die 
einen Blaugrunkuppler der Formel (III) und eine Verbin- 
dung der allgemeinen Formel (I) oder (II) enthalt: 





(i) 



an. 



worin R 31 , R 32 , R 33 und R 34 die in der Beschreibung ge- 
nannte Bedeutung besitzen, /eichnet sich durch eine ver- 
besserte Farbwiedergabe und eine verbesserte Farbstabi- 
litat aus. 



00 

<* 
a 




(ii). 



worm 

R<! bis R 3 , R n bis R 14 , m, n, o und p die in der Beschrei- 
bung genanntc Bedeutung besitzen, 
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Beschreibunii 



10 



15 



40 



Die hrlindung hcinili cm larbfolografisches Silbcrhalogcnidmalerial mil cincm Tragcr, wenigstens eincr daraufaur- 
geiragencn hchieinplindlichcn Silberhalogenidemulsionsschichl, die einen 2,5-Diacyiaininophenol-Blauarunkuppler 
nnl ciner Sullonylgruppc enthail, das sich dt.rch verbesserie Farhwicdergabe des hlaugriinen Teilbildes imd verbesserle 
tarnsiabihtal des daraus erhallencn Farbbildes auszcichnct. 

tt^^S Sulfon y , § ru PP cn sind z B - aus US 5 888 716, US S 686 235, 

US 5 429 915. US 5 008 180; HP 242 013 und JP-N 59 1 11 645 bekannl. 

Es isi bekannl, dass die durch chromogene Entwicklung erzciiglen Bildlarbsloffc larbtologratischer Maierialien die 
den. Licht ausgesetzt sind, an Dichle verlieren. sich unier deni EinfluB holier Feuehle unerwunschi verandera und sich 
unlcr deni gleichzeibgen EinfluB von Lichi, Feuchle und Tempcralur leicht zersetzen. 

Letzieres trim insbesondere fur die Blaugrunfarbslofifc aus den eingangs genannlen Kupplern zu, die man aber weeen 
der groReren Dunke lagerbeslandigkeit und den reineren Absorptionsspektren gegenuber phenolischen und naphtholi- 
schen Blaugrunkupplern bevorzugl. 

Aufgabe der Erfindung war daher, Verbindungen zu finden, die die Lichl.stabilit.at von Farbstoffen aus diesen Blau- 
grunkupplern verbessern. 

Es wurde nun gel linden, dass dies ubcrraschend mil. Benzofuranonen besiimmter Strukturen gelingt 
Gegenstand der Erfindung is. daher ein farbfotograhsches Material der eingangs genannlen Art das in weniesiens einer 
Scnicnt cine Vcrbindung der allgen.eincn Fonnel (I) odcr (0) und einen Blaugriinkuppler der Fonnel (III) enthalr 




(I) 



30 worm 

R' Wasserstoff, Alkyl odcr Acyl 



""^W vo " einand ^ Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Aryl, Halogen, OR 4 , SR 5 , NR 6 R 7 , Nitro, Cyano, SO.R 8 , 
LOUR*, COR oder Hctaryl, * 



R 4 R*, R 9 unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkvl, Alkenyl, Arvl oder Hetaryl, 
35 R\R unabhangig voneinander H, R" 4 , COR 10 , COOR 9 , S0 2 R 8 , 

R 8 , R 10 unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Aryl, Hetaryl oder NR 6 R 7 
n, ni 0, 1 , 2, 3 oder 4 bedeulen 



wobei 2 Resje R 2 bzw R 3 ,jeweils einen ankondensierten carbo- oder heterocyclischen Ring bedeulen konnen oder die 
Verbindung der Fonnel I uber einen der Reste R 1 , R 2 oder R 3 an eine Polynierkette gebunden ist. 




(II), 



50 worm 

J^LT) d J* 12 u ! ,a ^ ha "S i 8 voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Halogen, SR 5 , NR 6 R 7 , Nitro, Cyano, SO.R 8 , COOR 9 
COR Hetaryl oder Wasserstoff und 

^ 3 ^ d unabhangig voneinander OR 15 bedeulen oder die Bcdeutung von R l 1 besitzen, 
R ,.R , R , R , R- und R die oben angegebene Bcdeutung besitzen 
55 R 13 Wasserstoff, Alkyl oder Aryl, 
oO, 1,2, 3 oder 4 und 
p 0, 1, 2 oder 3 bedeulen, 

wobei zwei Reste R' 3 bzw. R 14 jewei Is einen ankondensierten carbo- oder heterocyclischen Ring bedeulen konnen oder 
die Vcrbindung der Fonnel H uber einen Rest R lj oder R l an eine Polymerketle gebunden ist 
60 Acylreste R konnen Resie einer aromatischen oder aliphatischen Carbon-, Carbamin-, Kohlen-. Sulfori-, Sulfin- oder 
Pnospnorsaure sein. 

Bevorzugl bcfindel sich mindesiens einer der Reste R 2 und R 3 in para-Slellung zum phenolischen SaucrslolT 
Der Einbau in eine Polynierkette kann uber eine ungesattigte Gruppe erfolgen, beispiclsweise eine Slvrol-, Acryl- 
saure- oder Melhacrylsauregruppe. Ein geeignei.es Monomer der Fonnel (I) ist beispiclsweise 
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OCOH=ChL 



3 10 

Weilerhin kann die Verbindung der Forniel I an ein Polymer iiber eine polymeranalogc Reaktion erfolgen. Z. B. kann 
die folgende Verbindung 

OH is 




t-C 8 H 17 

an ein Polymer gebunden werden: 



CH 2 CI 




CHjOC 



Polymer 

C 
II 
O 



20 



25 



30 



t-C 8 H 17 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist jedes R 2 gleich einem R 3 und u gleich m. ^ 
Bevorzugt bedeuten R 1 Wasserstoff oder AcyL R 2 und R 3 Alkyl, wobei die Sunime der C-Atome in den Alkylreslen R- 35 

und R 3 > 8 isl. Bevorzugte Acylreste sind die Reste aroniaiischer und aliphatischer Carbon siiuren. n und m sind vor- 

zugsweise 1 oder 2. 

Bevorzugt bedeuten R l 1 und R 12 Wasserstoff oder Alkyl und R 13 und R 14 Alkyl, wobei die Sunime der C-Atome in den 
Alkylreslen R 13 und R 14 > 8 isl. 

Beispiele fiir Verbindungen der Formcl (I), in denen R l Wasserstoff ist, sind: 40 



45 



50 



55 



60 



65 
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1 Nr. 


R2 = R3 = 


1-1 


4 - t - C A Hn — 


I -2 


4 - 1 - CgH] 7 


I -3 


4 " 1 ~ C 12H25 — 


I -4 
* • 


4 Cyciohexy] 


I -5 


£ - UH3 - 4 - CH3 


I -6 


- 1-04119-4-1- C4H9 . — ] 


T -7 


2-t- C 4 H9-4-(CH2)2C0 2 CH3 H 


1 o 


2-t- C4H9-4-OCH3 


I -9 
1 1 -10 


2 -CI - 4 - CI ' : ' ~ — —J 




2 NHCO-i-C 7 Hi5-4-0-COOC 2 H5 | 


1-11 


v. ^«3;2 (.^"2)3 C C>2 C 2 H 5 - 4 - ^S0 2 


1-12 


^2-S(CH 2 ) 11 CH3-4-CH 3 "~ " ' ~ i 


1-13 


IF* ^ — ~~ — ^ — ~i 

\|-N . - 4 - t -C 8 H I7 I 
1 

Phenyl 


1-14 


4-C0 2 C 12 H2 5 


1-15 


3 - CH 3 - 4 - CH 3 ~ 

■ 



Die Position der Subsi.ii.ucni.en bezieht sich auf den Sauersioff. Die Position 3 ist para-standis zur2 RincverknuDiune 
Weiiere Beispiele sind: 



19947787A1 J_> 
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Nr. 




—J 



65 



6 
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J Nr v 




1-30 


O 

lT O 0-CH 2 -CH 3 



Beispiel fur Verbindungen der Formcl (II), in denen R n undR 12 Wasserstoffatomc sind, sind: 



20 


|Nr. 


R14 






II- 1 


2 4-Dimethvl 


H 


25 


II-2 


2 4 Di-terr -hiitvl 


T T ! 




II-3 


4-t-Octyl 


3,4-UimetnyJ 


30 


H-4 


2,4-Di-tert -nentvl 


5 p -Dimethy I-4-hy droxy 




II-5 


2-Methyl-4-(2-ethylhexyloxy)- 
carbonamido 


4-Methyi 


35 


II-6 


2,4-Dicyclopentyl 


3,5-Dimethyl-4-acetoxy 1 




II-7 


2,4-Di-tert.-butyl 


4-tert. -Butyl | 


40 


II-8 


4-iso-Dodecyl (Gemisch) 


H 




II-9 


2-Methyl-4-tert.-octyI 


4-Methoxy 


45 


11-10 


2,4-Dimethyl 


3,4-Di-isopropoxy 1 




11-11 


2,4-Diisononyl 


H 


50 


11-12 


4-Methyl 


3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxy 




11-13 


2-tert.-B utyl-4-methoxy 


3,4-Dimethyl i 


55 


11-14 


3-C 15 H 31 


4-Hydroxy 




11-15 


4-Methyl 


4-isoC 13 H 2r O (Gemisch) 



60 Die Position der Suhstit uenlen 14 beziehi sich auf den SaucrsiolT, die Position der Subslituenlen K 13 auf die Verkniip- 
fungsstelle des Phcnylrestes. 
We it ere Beispiele sind 

65 
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Der Einsatz von Benzofuranonen als HOP-Fanger isl aus EP 871 066 bekannt; 




R 31 Alkyl. Arvl. 
R 32 Wasserstoff, Alkvl, Alkenyl, 
R 33 Alkyl, Alkenyl, Aryl, Hetaryl und 
40 R 34 WasserslotT, Aryloxy, Alkyloxy, Hetaryloxy, Alkyllhio, Arylthio, Halogen, Hetarylthio bedeuien. 
In einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn isl R 31 Aryl. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsfonn sind R 31 und R 33 Aryl. 

Ein in den Fomieln (I) bis (IE) von eineni Rest R l dargestelller oder darin erilhaltener Alkylresl oder Alkenylresl kann 
geradketlig, verzweigt oder cyclisch sein und seinerseits substituierl sein. Ebenso kann ein durch R 1 dargestelller oder 
45 darin enthallener Aryl- oder Helarylrest seinerseits substituierl sein. Beispiele fur Substiluenten sind: Alkyl, Alkenyl, 
Aryl, Hetaryl, Alkoxy, Aryloxy, Alkyllhio; Arylthio, Alkenyloxy, Hydroxy, Chlor, Broin, Fluor, Acyl, Acylamino, Acy- 
loxy, Cyano, Sulfo, Carboxy. 

Ein durch R' dargestelller oder darin enthallener Acylrest kann von einer aliphatischen, olefinischen oder aromatischen 
Carbon-, Carbaniin-, Kohlen-, Sulfon-, Sulfenamido-, Sulfin-, Phosphor- oder Phosphonsaure abstammen. 
50 Beispiele fur erfindungsgeniaBe Kuppler der Fonriel (III) sind 



60 



65 
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Nr. R 31 R 32 R 33 R 34 

ni-1 _/ r ~€_ " C 2 H 5 -^^>- 0 - c « H 2s -CI 

111-2 _^~^_ c| " C 6 H 13 -^^0-C 8 H 17 -CI 

111-3 -<^~~^ -C 4 H 9 -^^>-0-C 12 H 25 -CI 

III-4 — V \—QM -C3H7-1 -C 16 H 33 -H 



111-5 



^~^)-CF 3 -CH 3 -^~^-0-C 13 H 27 -i -0-CH 2 -COO-CH 3 



ni-6 -^^-ci -Ci 2 h 25 -^3"° H3 H^^-o-c 6 h 13 

. . o,N 




TII-8 — <* y-SO^ CH 3 -C4H9-S VO(CH z ) 2 OC e H 17 -CI 



ni-9 -C3F7 -C4H9 -Ci 6 H 33 -CI 
m-io -C 3 F 7 -CH 3 ^ ^> -CI 

C 15 H 33 





-H 




_199477B7A1_I_> 
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Nr. R31 R32 R 33 R 34 




50 

Die Verbindungen der Fonneln (I) und (IT) werden be vorzugt in einer Menge von 10 bis 1 000 mg/nr, insbesondere 20 
bis 500 nig/m 2 der betreffenden Schicht eingesctzt. , 

Die Verbindungen derFormel (I) konnen auch als Salz (Phenolat) vorliegen; als Kationen eignen sich Metallkaiionen 
und Ammomumionen, insbesondere Alkalinieiallionen und Trialkyl- oder Tetraalkylammoniuniionen. 
55 Die Verbindungen der Fonneln (I) und (H ) werden insbesondere in wenigstens einer nichl lichteniphndlichen Schicht 
eingesctzt, vorzugsweise in einer Schicht, die der lichleinprindlichen Silberhalogenidemulsionsschicht mil dein eingangs 
erwahnien Blaugriinkuppler benachbart isi. 

Die Blaugriinkuppler der Forniel (III) werden be vorzugt in einer Menge von 10 bis 2000 nig, insbesondere 20 bis 
1000 mg/nr eingesetzl. In dcrselben Schicht konnen auch andere Blaugriinkuppler z. B. vom Typ der 2-Acylaminophe- 
60 nole, Pyrroloazole, Pyrazoloazole oder 2.5-Diacylaniinophenole eingesctzt werden. 

Beispiele fiir farbibtografische Materi alien sind Farbnegaiivfilme, Farbumkehrfilnie, Farbpositivfilme, farbfotografi- 
sches Papier, farbumkehrfotografisches Papier, farbemplindliche Materialien fur das FarbdilTusionstransfer-Verfahrcn 
oder das Silberfarbbleich-Verfahren. 

Die fotograiischen Materialien bestehen aus eincm Trager, aul den wenigstens eine lichlempfindliche Silberhalogeni- 
65 deniuisionsschicht aufgebracht isl. Als Trager eignen sich insbesondere diinne Filine und Folien. Eine Ubersicht^uber 
Tragcrniaterialien und auf deren Vorder- und Ruckseite aufgetragene Hilfsschichlen ist in Research Disclosure 37254, 
Teil 1 (1995), S. 285 und in Research Disclosure 38957, Teil XV (1996), S. 627 dargestelll. 

Die farblbtografischen Materialien enthalien ublichcrwcise niindestens je eine roteinpfindliche. grunenipfindlichc und 



12 
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hlauciuplindlichc Silherhalogcnidcmulsionsschichi sowic gegebencnfalls Xwisehcnschichlcn und Schui/schichien. 

Jc nach An des loiogrulischcn Materials konnen diese Schichicn unierschiedlich angcorcinei. scin. Dies sei fur die 
wichiigsicn Produkie dargesielll: 

Furbfolograhschc Filmc vvie Colorncgaiivlilnic und Coloruinkchrhlmc wcisen in der nachfolgend angegebenen Rcihcn- 
folgc auf dem Trager 2 oder 3 roieniplindliche, blaugriinkuppclnde Silberhalogenideimilsionsschichien, 2 oder 3 griin- 5 
emphndiiehe, purpurkuppclnde Silbcrhalogcnidemulsionsschichlcn und 2 oder 3 blauempfindiiche, gclbkuppelnde Sil- 
bcrhalogcnidemulsions'schichtcn auf. Die Schichicn gleieher speklraler Einpfindlichkeil unlcrscheiden sich in ihrer folo- 
grafischen tinipfindlichkeiu wobei die weniger empfindlichen Teilschichien in der Regel nahcr zuni Trager angeordnct 
sind als die holier emplindlichcn Teilschichien. 

Zwischcn den gruncmplindlichen und blaucniplindliehen Schichicn isi ublicherweise cine Gelbnlierschichl. ange- 10 
brachu die blaues Lichi daran hinderi. in die darunter liegenden Schichicn zu gelangen. 

Die Moglichkcilcn der unterschiedlichen Schichlanordnungen und ihre Auswirkungen auf die folografischen Eigen- 
schafien werden in J. Inf. Rec. Mais., 1 994, Vol. 22, Seilen 1 83-1 93 und in Research Disclosure 38957 Teil XT (1 996), S. 
624 beschricben. 

Farbfolografisches Papier, das in der Regel wesentlich weniger lichlcmpfindhch ist als ein farbfolografischer Film, 15 
weisl in der nachfolgend angegebenen Reihenfolge auf dem Trager ublicherweise je eine blauempfindiiche, gclbkup- 
pelnde Silberhalogenideniulsionsschichl, eine grunemplindliehe, purpurkuppclnde Silberhalogenidemulsionsschicht 
und eine rotenipfindliche, blaugrunkuppclndc Silbcrhalogcnidemulsionsschichl auf; die Gelbfilicrschichl kann enifallen. 

Abwcichungen von Zahl und Anordnung der lichlenipfindlichen Schichicn konnen zur Eraclung besiimmler Ergeb- 
nisse vorgenonmicn werden. Zum BeispieT konnen alle hochempfindlichcn Schichien zu einem Schichtpakel und alle 20 
niedrigempfindlichen Schichien zu einem anderen Schichlpakei in einem folografischen Film zusarnmengefaBt sein, urn 
die Einpfindlichkeil zu steigern (DE-25 30 645). 

Weseniliche Besi.andi.eile der folografischen Emulsionsschichten sind Bindeniittel, Silberhalogenidkorner und Farb- 
kuppler. 

Angaben iiber geeignele Bindemillel finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 2 (1995), S. 286 und in Research 25 
Disclosure 38957, Teil IIA (1996), S. 598. 

Angaben iiber gceignctc Silbcrhalogcnidcmulsioncn, ihre Hcrslcllung, Rcifung, Slabilisicrung und spcklralc Scnsibi- 
lisierung einschlie!51ich geeigneler Spektralsensibilisaloren finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 3 (1995), S. 
286, in Research Disclosure 37038, Teil XV (1995), S. 89 und in Research Disclosure 38957, Teil VA (1996), S. 603. 

Fotografische Malerialien mil Kameraempfindlichkeit enthallen ublicherweise Silberbromidiodidemulsionen, die ge- 30 
gebenenfalls auch geringe Anteile Silberchlorid enthallen konnen. Fotografische Kopiermaterialien enthallen entweder 
Silberchloridbromidemuisionen mil bis 80 mol-% AgBr oder Silberchloridbromidemulsionen mil iiber 95 mol-% AgCl. 

Angaben zu den Farbkupplern finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 4 (1995), S. 288, in Research Disclosure 
37038, Teil II (1995), S. 80 und in Research Disclosure 38957, Teil XB (1996), S. 616. Die maximale Absorption der aus 
den Kupplern und dem Farbentwickleroxidationsprodukt gebildeten FarbstofTe liegt vorzugsweise in den tblgenden Be- 35 
reichen: Gelbkuppler 430 bis 460 nm, Purpurkuppler 540 bis 560 nm, Blaugrunkuppler 620 bis 700 nm. 

In farbfolografischen Filmen werden zur Verbesserung von Empfindlichkeil, Kornigkeit, Scharfe und Farbtrennung 
haufig Verbindungen eingesetzU die bei der Reaktion mil dem Entwickleroxidationsprodukl Verbindungen freisetzen, die 
folografisch wirksam sind, z. B. DIR-Kuppler, die einen Entwicklungsinhibitor abspalten. 

Angaben zu solchen Verbindungen, insbesondere Kupplern, finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 5 (1995), 40 
S. 290, in Research Disclosure 37038, Teil XIV (1995), S. 86 und in Research Disclosure 38957, Teil XC (1996), S. 618. 

Die meist hydrophoben Farbkuppler, aber auch andere hydrophobe Beslandteile der Schichien, werden ublicherweise 
in hochsiedenden organischen Losungsmitteln gelost oder dispergierl. Diese Losungen oder Dispersionen werden dann 
in einer wassrigen Bindemittellosung (ublicherweise Gelatinelosung) emulgiert und liegen nach dem Trocknen der 
Schichien als feine Tropfchen (0,05 bis 0,8 urn Durchmesser) in den Schichien vor. 45 

Geeignele hochsiedende organische Losungsmittel, Methoden zur Einbringung in die Schichien eines folografischen 
Materials und weiiere Methoden, chemische Verbindungen in fotografische Schichien einzubringen, finden sich in Rese- 
arch Disclosure 37254, Teil 6 (1995), S. 292. 

Die in der Regel zwischen Schichien unterschiedlicher Spektralempfindlichkeit angeordneten nicht lichlenipfindli- 
chen Zwischenschichten konnen Mittel enthallen, die eine unerwunschte Diffusion von Entwickleroxidationsproduklen 50 
aus einer lichlenipfindlichen in eine andere lichlempfindliche Schicht mil unterschiedlicher speklraler Sensibilisierung 
verhindern. 

Geeignele Verbindungen (WeiRkuppler, Scavenger oder EOP-Fanger) finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 7 

(1995) , S. 292, in Research Disclosure 37038, Teil III (1995), S. 84 und in Research Disclosure 38957, Teil XD (1996), 
S.621. 55 

Das fotografische Material kann weitcrhin UV-Licht absorbierende Verbindungen, WeiBloner, Abslandshalter, Filter- 
farbsioffe, Fonnalinfanger, Lichtschuizniitiel, Aniioxidantien, D M in-Farbsioffe, Zusaize zur Verbesserung der FarbstotT-, 
Kuppler- und WeiBenstabililat sowie zur Verringerung des Farbschleiers, Weichmacher (Lalices), Biocide und anderes 
enthallen. 

Geeignele Verbindungen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 8 (1995), S. 292, in Research Disclosure r,o 
37038, Teile IV, V, VI, VII, X, XI und XIII (1995), S. 84 ff und in Research Disclosure 38957, Teile VI, VIII, IX und X 

(1996) , S. 607 und 610 IT. 

Die Schichien farbtotografischcr Malerialien werden ublicherweise gehartel, d. h., das verwendele Bindemillel, vor- 
zugsweise Gelatine, wird durch geeignele chemische Verfahren vernetzi. 

Geeignete Hartersubsianzen finden sich in Research Disclosure 37254, Teil 9 (1995), S. 294, in Research Disclosure 65 
37038, Teil XII (1995), Seiie 86 und in Research Disclosure 38957, Teil IIB (1996), S. 599. 

Nach bildmaRiger Belichlung werden farb fotografische Malerialien ihrem Charakier enlsprcchend nach unterschied- 
lichen Verfahren verarbeiiet. Einzelheilen zu den Verfahrens wcisen und dafur benotigie ("hemikalien sind in Research 
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Disclosure 37254, Teil 10 (1995 ), S. 294, in Research Disclosure 37038, Teile XVI bis XXIII (1995 ), S. 95 iTund in Re- 
search Disclosure 38957. Tcilc XVIII. XIX und XX (1996), S. 630 IT /.usanmicn mil exemplarischcn Maieriahen verof- 
fcnllichl. 

Beispiele fur gecignele FarbslotTsiabilisaioren, die auch in den blaugrunkupplerhaliiticn Schichlcn eingeselzl werden 
s konncn, sind: 



10 



15 



ST-1 



ST-2 



o 2 s 



Vl— ^ ^ — O— C 13 H 27 h (Gemisch) 



8' '17 




20 
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ST-4 



o 2 s 



N 





O— CH— CH— C 4 H 9 



C 2 H 5 

C 2 H 5 




O— CH^-CH— C 4 H 9 



O— CH=-CH— C 4 H 

1 

C,H S 
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(/ \l— O-CH— CH— CH— 0-C 8 H 17 
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ST-7 



t-H 9 C 4 




C 4 H 9 -t 



ST-8 



0-C 4 H 9 



t-H„C 




ST-9 




CH„ 



ST- 10 



t-H 9 C 4 



HO 




C 4 H 9 -t 



OH 



CH 3 H 3 C 
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HO 
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ST- 16 



,C 8 H 17 -i 




' C e H i7 _i 



HO 



ST- 17 




O O 
ST- 1 8 H 17 C 8 -CH-CH— {cH 2 -)-C-0-C 4 H 9 



ST 19 epoxidiertes Sojabohnendl, 
Oxiransauersloffgehalt : 7,0 Gew.-% 



ST-20 




n~6 



Beispiele 
Bei spiel 1 

Ein fur einen Schncllverarbcilungsproz.eB geeigncies farbfolografisches Aufzeiebnungsnialerial wurde heigeslelll, in- 
deni auf cincn Schichlirager aus beidscilig mil Polyethylcn beschichteleni Papier die folgenden Schichtcn in der angege- 
benen Rcihcnfolge aufgciragcn wurdcn. Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf 1 nr. Pur den Silberhalogenid- 
auftrag werden die ent spreehenden Mcngen AgN(>3 angegeben. 
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Scliichlaufbau 101 

Schicht 1 : (Subsiraischichl.) 

0,10 g Gelatine 
s Schicht 2: (hlauempfindliche Schicht) 

blauempfindlichc Silbcriialogenidcniulsion (99,5 Mol-% Chlorid, 0,5 Mol-% Broniid, mitllerer Korndurchiiiesser 

0,75 urn) aus 0,4 g AgN() 3 , spektral sensibilisiert mil 0,6 mg dcr Verbindung BS-1 

1,25 g Gelatine 

0,30 g GelbkupplerGB-1 
to 0,15 g GelbkupplerGB-2 

0,30 g Trikresylphosphat (TKP) 

0,10 g Isoocladecanol 

0,05 g St abi li sal or XST- 1 

0,10 g StabilisatorXST-2 
15 Schicht 3: (Zwischen schicht) 

0,10 g Gelatine 

0,06 g EOP-Fanger SCM 

0,06 g EOP-Fanger SC-2 

0,12 g TKP 
20 Schicht 4: (grunempfndliche Schicht) 

grunempfindliche SilbcrhaJogenidemulsion 99,5 Mol% Chlorid, 0,5 Mol-% Broniid, mitllerer Korndurchiiiesser 

0,45 um) aus 0,2 g AgN03, spektral sensibilisiert mil 0,12 nig der Verbindung GS-1 1 

1,10 g Gelatine 1 

0,10 g PurpurkupplerPP-1 
25 0, 1 0 g Purpurkuppler PP-2 

0,15 g SlabilisatorXST-3 

0,20 g Stabilisator XST-4 

0,20 g TKP 

0,20 g Isotetradecanol 
30 0,20 g Tris(2-ethylhcxyl)phosphal 
Schicht 5: (UV-Schutzschicht) 

1 ,05 g Gelatine 

0,20 g UV-Absorber UV-1 

0,10 g UV-Absorber UV-2 
35 0,05 g UV-Absorber UV-3 

0,06 g EOP-Fanger SC- 1 

0.06 g EOP-Fanger SC-2 

0,15 g TKP 

0,15 g Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat 
40 Schicht 6: (roteihpfindliche Schicht) 

rotempfmdliche Silberhalogenidemulsion (99,5 Mol-% Chlorid, 0,5 Mol% Bromid, mitllerer Korndurchiiiesser 

0,48 um) aus 0,28 g AgN0 3 , spektral sensibilisiert mil 0,04 nig der Verbindung RS-1 und stabilisiert mit 0,56 mg Stabi- 

lisatorXST-5 

1 ,00 g Gelatine 
45 0, 1 0 g Blaugrunkuppler BG- 1 

0,30 g Blaugrunkuppler BG-2 

0,20 g Dibutylphthalat 

0,20 g TKP 

0,10g ST-19 
50 Schicht 7: (UV-Schutzschicht) 

1,05 g Gelatine 

0, 1 0 g UV-Absorber UV-1 

0,30 g UV-Absorber UV-2 

0,05 g UV-Absorber UV-3 
55 0,20 g Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat 
Schicht 8: (Schutzschicht) 

0,90 g Gelatine 

0,05 g WeiBtoner W-l 

0,07 g Polyvinylpyrrolidon 
60 1,20mg Silikonol 

2,50 mg Abstandshalter aus PolyniethylmethacrylaL mittlere TcilchengroBe 0,8 um 

0,30 g Sofort hart ungsinit lei H-l 

In Beispiel 1 werden folgende Verbindungen verwcndel: 
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PP-2 
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UV-3 



1U 



CI 




OH C.H„-t 
N \ / 4 9 



N 



C 4 H 9 -t 



15 



20 



H-l 




25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



OH i — 



XST-1 




n""i.s 



C 4 H 9 -t 



XST-2 1 : 1 GeiiiischausepoxidicrieniSojabohnenolfotlsaurebuiyleslermil einem Oxiransauersioffgehalt von 6,1 Gew 
% una 



O h c / CH 3 r 

\\ 

H 2 C=CH"^ ~~~~^ N \ ) — O— C — (CH 2 )- 



H 3 C CH, 



"3 

CH, 



HO 



XST-3 




H 3 C 



CH- 



t-C 4 H 9 C 3 H 7 




OH 
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a) Farbcniwickler - 45 s - 35°C 

Trieihanolaniin o () c 

N,N-Dici.liyihydroxylaniin 2/) g 

Bis(2-suli"oelhyl)-hydroxy]annn-di-nalriuiiisaiz 2 () g 

Diethylenglykol ()J05 g 

3-Mclhyl-4-amino-N^thyl-^ SJ)g 

Kali umsu lilt q o o 

Triethylenglykol {) J^ 

Kali um carbon at ■ 

Kaliunihydroxid "0 4g 

Elhylendiaminiciraessigsaure-di-Na-Salz 2^2 e 

Kaliumchlorid o ^ g' 

l,2-Dihydroxybenxol-3,4,6MrisuiIbnsauretrinatriunisalz 0*3 c 

15 auffullen mil Wasser auf 1 000 nil; pH 10,0 fc 

b) Bieichfixierbad - 45 s - 35°C 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



Anmioniuniihiosulfal 75 g 

Natriumhydrogensulfii. ]3^ 5 - 

Animoniumacetat 2 0 g 

Ethylendianrinletraessigsaure (Eisen-Ammoniuni-Salz) 57'g : 

Amnioniak 25%ig 9 S v 
auffullen mil Essig auf 1000 ml; pH 5,5 

c) Wassern - 2 niin - 33°C 

d) Trocknen 

^m SC ^n Werden die P rozen,ualen Gelb " und Purpur-Nebendichlen bei der Blaugrundichle D b , = 1,0 beslimmt 
(NUg b , NDp P ). Die Ergcbmsse sind in Tabelle 1 wiedergegeben. AuBerdem werden die Proben 42 Tage bei 85°C und 60% 
•1 gelagert und die prozeniualen Dichieruckgange bei der Maxim aldichte (AD raax ) ennitlell. Weiiere 



rel. Feuchte dunkel 



o— • ™ r — ' ^iv,u^iu^iv^aiigc uu ucr ivjaxiniaiaicnie (zuj 1Iiax ) enmuell. Weiiere 

Froben werden mil Licht einer auf Tageslicht normierten Xenonlanipe bei 35°C und 85% rel. Feuchle mit 15 • 10 6 lux - h 
behchtet. Dann wird der Ruckgang der Dichte bei D = 0,6 beslimmt [A 0 , 6 ]. 



Schichl.aulbaul.en 102-110 



Die Schichtaufbaulen 102-110 werden hergestelli wie Schichtaufbau 101 mil der Ausnahnie, dass in Schicht 6 die 
Bla , U S ku PP ,er B p;\ und BG " 2 mengengleich durch die in Tabelle 1 angcgcbenen Blaugriinkuppler, Dibutylphthalal 
und 1KP mengengleich durch die in Tabelle 1 angegebenen Olfonner und in Schichten 5 und 3 die EOP-Faneer SC-1 
und SC-2 mengengleich durch die in Tabelle 1 angegebenen EOP-Fanger erseizt werden 

Proben der Schichtaufbaulen 102-110 werden wie fur Schichtaufbau 101 beschrieben veraibeitel und ausgeweriel 
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Wic Tabellc 1 zeigu hai dcr Einsaiz von erlindungsgeniaRen KOP-Fangcrn dcr Fonnel (I) bz.w. (EI) prakiisch keinen 
EinfiuK auf Absorpiionscigcnscharicn und Farbsloffstabilitai. wcnn als Blaugrunkuppler konvcnlioncllc 2-Acylaniino 
phcnole (HG-1, BG-2) cingcsclzi werdcn. 

Seizt man crfindungsgcinalk 1 Blaugrunkuppler der Fonnel (III) mil den konvcnlionellcn EOP-Fangcm (SOI, S(>2) 
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cin, erhall man /.war wic crwarlcl vcrhesscrlc AbsorplionsctgcnschalYcn und cine dcullich verhcsscrle Dunkelstabililat 
der Farhstoffc, erkaufl dies jedoch mil cincr unerwunschlen Vcrschlcchicrung dcr Lichtstabililat. Letztcre laBi sich durch 
den liinsatz von liOP-Fangern dcr Formel (I) b/,w. (TO merklich verbesscrn. 

Patent anspriiche 

1. Farbfotografisches Silherhalogenidnialerial mil einem Trager und wenigsiens einer darauf aufgetragenen lichl- 
empfindiichen Silberhalogcnidemulsionssehicht, die einen Blaugrunkuppler der Fonncl (HI) enlhalt, dadurcli j»e- 
kennzcichnet, dass wenigsiens eine Schichl cine Verbindung der allgemeincn Fonnel (I) oder (II) en! hall: 



10 



15 




a) 



20 



25 



30 



35 



vvonn 

R l WassersioiT, Alkyl oder Acyl. | 

R 2 , R 3 unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Arvl, Halogen, OR 4 , SR 5 , NR 6 R 7 , Nit.ro, Cyano, 
S0 2 R 8 , COOR 9 , COR 10 oder Hetaryl, 1 
R 4 , R 5 , R 9 unabhangig voneinander Alkvl, Cycloalkyl, Alkenyl, Arvl oder Hetaryl, 
R 6 , R 7 unabhangig voneinander H, R 4 , COR 10 , COOR 9 , S0 2 R 8 , 

R 8 , R 10 unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Alkenyl, Arvl, Hetaryl oder NR 6 R 7 , 
n, ni 0, 1 , 2, 3 oder 4 bedeuten, 

wobei 2 Reste R 2 bzw. R 3 jeweils einen ankondensierten carbo- oder heterocyclischen Ring bedeuten konnen oder 
die Verbindung der Fonncl I uber einen der Reste R 1 , R 2 oder R 3 an eine Polymerkette gebunden ist. 




(II), 



40 
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55 



wonn 



R 11 und R 12 unabhangig voneinander Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Halogen, SR 5 , NR 6 R 7 , Nitro, Cyano, SO->R 8 , 
COOR 9 , COR' 0 Hetaryl oder WasserstorT und 

R 13 und R 14 unabhangig voneinander OR 15 bedeuten oder die Bedeutung von R u besitzen, 

R 5 , R 6 , R 7 , R 8 , R 9 und R 10 die oben angegebene Bedeutung besitzen, 

R 15 Wasserstoff, Alkyl oder Aryl, 

o 0, 1 , 2, 3 oder 4 und p 0, 1,2 oder 3 bedeuten, 

wobei zwei Reste R 13 bzw. R 14 jeweils einen ankonensierten carbo- oder heterocyclischen Ring bedeuten konnen 
oder die Verbindung der Formel II uber einen Rest R 13 oder R 14 an eine Polymerkette gebunden ist, 



OH 




(HI) 



60 



65 



wonn 

R 31 Alkyl, Aryl, 

R 32 WassersioiT, Alkvl, Alkenyl 

R 33 Alkyl, Alkenyl, Aryl, Hetaryl und 

R 34 Wasserstoff, Aryloxy, Alkyloxy, Alkylthio, Arylthio, Halogen, Hetarylthio bedeuten. 
2. Farbfotografisches Silberhalogenidmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
R l Wasserstoff oder Acyl, 
R 2 und R 3 Alkyl und 

n und m 1 oder 2 bedeuten, wobei die Sunmic derC-Alonie in den Alkylreslen R 2 und R 3 > 8 ist. 
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3. FarhfoiograMsches Silhcrhalogcnidmaicria) nach Anspruch 1. dadurch gekenn/.eichnei, dass jcdcs R- gleich ei- 
ncm R' und n glcich in sind und cincr dcr Resle R : und cincr Rcsie R 3 sich in para-Slcllung /.uni phcnolischcn Sau- 
crsloff behndel. 

4. Furhfolografischcs Silberhalogcnidniaicrial nach Anspruch 1, dadurch gckennzcichncL dass R n und )l 22 Was- 
serslotToder AlkyK R 13 und R M Alkyl bcdculcn. wnhei die Sitnmic dcr C-Alome in den Alkylresien R Li und R N > > 
8 isL 

5. Farblblogralisches Silberhalogenidnialerial nach Anspruch 1, dadurch gckcnnzcichnc-U dass R* und R 3/> Aryl 
bcdculcn. 

6. Farblblogralisches Silberhalogcnidniaicrial nach Anspruch 1. dadurch gckennzcichncL, dafci die Vcrbindungcn 

der Formeln I und II in eincr Gesamimenge von 10 bis 1000 nig/in 2 der beirclTenden Schichl. cingesem werden. iu 

7. Farbibiografisches Silberhalogcnidniaicrial nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnel, dass das Material wenig- 
slens cine nichl-lichlempfindliche Schichl enlhalL, die der lichienipfindlichen Schichl mil dein Blaugriinkuppler der 
Forme I TTT benachbari is! und wenigsiens eine Verbindung der Fomieln (T) oder (TT) enlhalt. 

8. Farbibiografisches Silberhalogenidniaierial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dcr Blaugrunkupp- 

ler der Formel EH in ciner Menge von 10 bis 2000 nig/nr eingesetzl wird. 15 
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